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• Abstract : 

DE3626051 A Aq. dispersions (1) for finishing of fibre materials comprise quaternary cpd(s) with long-chain alkyl gp(s). (II), a copolymer of at least 
4C alkyl acrylates (III), opt. an emulsifler (IV) difTerent from (II), and opt. a hydrophilising silicone (V). (I) are mfd. by polymerisation of (III) in the 
presence of the other components. 

(II) contains at least one satd. or unsatd. at least 12C alkyl gp; (II) is a quaternary imidazolinium or ammonium deriv. (Ill) is based on 4-lOC (esp. 4- 
8C) alkyl acrylate; 1000 g (I) contains 20-70 g (II), 20-80 g (co)polymer (III), and opt. up to 100 g (IV) w.r.t. (Ill); (V) is a hydrophilising 
poly(dimethylsiloxane), pref contg. epoxy, polyethoxy, polypropoxy, or polyethoxy/propoxy gps. 1000 g (I) contains 5-70 g (V) (I) also contains usual 
textile processing aids. Pref process uses 0.5-40 wt.% (w.r.t. total monomers) of vinyl acetate, acrylonitrile, or N-methylolacrylamide, opt. etherifled 
with 1 -4C alcohols. 

USE/ADVANTAGE - (I) is useful for the softening and hydrophilic finishing of fibre materials, esp. brushed cotton goods. It provides a soft finish and 
improved hydrophilic properties at the same time. (0/0) 

EP-436524 B Aqueous dispersion for the simultaneous softening and hydrophilising of fibre materials, comprising (1) at least one quartemary nitrogen 
cpd. havign at least one satd. and/or unsatd. alkyl radical of at least 1 2 carbon atoms, (2) a polymer or copolymer based on alkyl acrylates having alkyl 
radicals of at least 4 carbon atoms prepd. in the presence of cpd. (1 ), (3) optionally additionally an emulsifier which differs from (1 ), and (4) optionally a 
hydrophilising silicone. (Jl Ipp Dwg.No.0/0) 

US4966725 A Textile finishing compsn. comprises a quat. 

imidazolinium or substd. ammonium salt emulsifier (2-7 wt.%) contg. at least one alkyl or alkenyl substit. with 12 or more C's; a 4-1 OC alkyl acrylate 
polymer or copolymer (2-8 wt.%); and opt. other emulsifiers (2-8 wt.%), and/or hydrophilic silicones (0.5-7.0 wt.%), dispersed in water. The acrylate 
(co)polymer is produced by emulsion polymerisation; and the other components are dispersed with the resulting latex. USE - The prods, are finishing 
agents for the treatment of fibrous materials, esp. cotton towel, to give a soft and hydrophilic finish. 
(4pp) 



Patent Family : 
19860801 



DE3626051 



* Publication data ; 
A I98802I1 DW1988-07 4p* AP: I986DE-3626051 



WO8800991 



A 19880211 DW1988-07GerAP: 1987WO-EP00391 

19870718 DSNW: AU JP US DSRW: AT BE CH DE FR GB IT LU NL SE 
ZA8705678 A 19880210 DW 1988-1 8 AP: 1 987ZA-0005678 19870731 
AU8777842 A 19880224 DW 1988-20 
PT-85462 A 19880817 DW 1988-38 

ES2006068 A 19890401 DW1989-4I AP: 1988ES-0000261 19880129 
JP01503791 W 19891221 DWl 990-06 AP: 1987JP-0504586 19870718 
US4966725 A 19901030 DWl 990-46 AP: 1989US-0302691 19890119 
EP-436524 A 19910717 DW1991-29 AP: 1987EP-0904867 19870718 DSR: AT BE 
CH DE FRGB IT LI NL 

EP-436524 Bl 19921 1 1 1 DW1992-46 D06M-015/263 Ger FD: Based on WO8800991 
AP: 1987EP-0904867 19870718; I987WO-EP00391 19870718 DSR: ATBECHDEFR 
GB IT LI NL 

DE3782665 G 19921217 DW1992-52 D06M-015/263 FD: Based on EP-436524; 
Based on WO8800991 AP: 1987DE-3782665 19870718; 1987EP-0904867 19870718; 
1987WO-EP00391 19870718 

Priority n° : 1986DE-3626051 19860801; I988ES-0000261 19880129 
Covered countries : 17 
Publications count : 1 1 

Cited patents : DEI 209989: DE2749386; EP — 406; US4179382; GB2I66750; 
JP52081197;US4179372NoSR.Pub; LJnl.Ref; No-SR.pub 



* Patentee & lnventor(s> ; 

Patent assignee : (CHFP ) CHEM FAB PFERSEE 
GMBH 

(CIBA ) CIBA GEIGY CORP 
(SING/) SINGER H 
(CHFP ) PFERSEE CHEM GMBH 
(CHFP ) PFERSEE CHEMIE GMBH 
Inventorfs^ : BERNHEIM M; STECHELE W; 
SINGER H 



• Accession codes : 
Accession N° : 1988-043496 [07] 
Sw,A<?t,n''Cn:C1988.019411 



• Dcnvcnt codes : 
Manual code : CPI: A03-A05A A04- 
F06E2 A07-B02 A08-S05 A12-S05S F03- 
C05 

Derwent Classes : A14 A26 A87 F06 



• Update codes : 

Basic update code : 1988-07 

Eouiv. update code : 1988-07; 1988-18; 
1988-20; 1988-38; 1989-41; 1990-06; 1990- 
46; 1991-29; 1992-46; 1992-52 




THIS PAGE BUNK (usmi) 



PCX 



WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGEi 
Internationales BQro' 



;nt^^ 




INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTOAG tteE^ 
lOTER^^ ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET PES PATENTWESENS (PCD 



(51) Internationale Fatentklassifikatfon ^ : 
D06M 15/38, 15/643, 13/34 



A2 



(11) foternationale Veroffentlichtinssnummer: WO 88/ 00991 

1 1. Februar 1988 (1 1.02.88) 



(43) Internationales 

Verdf f entUchungsdatum 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP87/00391 

(22) Internationales Anmeldedatnm: 18. Juli 1987 (18.07.87) 



(31) Prlorititsaktenzelchen: 

(32) PrioritatsdatDni: 

(33) Priorit§tsland: 



P 36 26 051.7 
1. August 1986(01.08.86) 
DE 



(71) Anmelder (fur aUe Bestimmungsstaaten ausser US): 

CHEMISCHE FABRIK PFERSEE GMBH [DE/ 
DE]: FarberstraBe 4, D-8900 Augsburg (DE). 

(72) Erflnder;und . . , 
(7S)Erfinder/AnmeIder (nur fiur US) : SINGER, Heinnch 

[DE/DEl; Brachflecken 7, D-8901 Horgau (DE). STE- 
CHELE, Werner (DE/DE); Nebelhomstrasse 16, D- 
8901 Diedorf (DE). BERNHEIM, Michael [DE/DE]: 
Sonnenweg 3, D-8901 Aystetten (DE). 



(74) Gemeinsamer Vertreter: CHEMISCHE FABRIK 
PFERSEE GMBH: FarberstralSe 4, D-8900 Augsburg 
(DE). 

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europaisches Patent), AU, 
BE (europaisches Patent), CH (europaisches Patent), 
DE (europaisches Patent), FR (europaisches Patent), 
GB (europaisches Patent), IT (europaisches Patent), 
JP, LU (europaisches Patent), NL (europaisches Pa- 
tent), SE (europaisches Patent), US. 



Verdffentlicht 

Ohne intemationalen Recherchenbericht und emeut zu 
veroffentHchen nach Erhalt des Berichts, 



(54) Titfe: DISPERSIONS FOR PREPARING HBROUS MATERIAL 

(54) Bezeichnung: DISPERSIONEN AUSROSTUNG VON FASERMATERIALIEN 

(57) Abstract 

Watery dispersions for simultaneously softening and providing fibrous materials with a hydrophilic finish contain I) 
at least one quaternary compound witii at least one long-chain alkyl residue, 2) a polymerisate or copolymensate on the 
basis of alkylacrylates with alkyl residues having at least 4 C atoms, 3) if necessary one additional emulsifier different from 
I) and 4) if necessary one hydrophilising siUcon. A process for produdng these watery dispersions is also disclosed. These 
water dispersions give to fibrous materials, such as terry cotton fabrics, a speciaUy soft, velvety feel and very good to re- 
markable hydrophilic characteristics. 

(57) Zusammenfassung 

Waarige Dispersionen zur gleichzeitigen weichmachenden und hydrophilisierenden Ausrttstung von Fasermateria- 
Uen enthaltend 1) mindestens eine quatemare Veri)indung mit mindestens einem langkettigen Alkylrest, 2) em Polymensat 
bzw Copolymerisat auf Basis von Alkylacrylaten mit All^lresten mit mindestens 4 C-Atomen, 3) gegebenenfalls zusatz- 
lichdnen von 1) verschicdenen Emulgator und 4) gegebenenfalls ein hydrophilisierendes Silikon. AuBerdem wu-d em Ver- 
fahren zur Herstellung dieser wSSrigen Dispersion beansprucht Mit diesen waUrigen Dispersionen wird Fasermatenahen, 
wie Baumvoll-Frottee-Waren ein besonders weicher, flauschiger Griff und eine sehr gute bis hervorragende Hydrophihtat 
veriiehen. 
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DISPERSIONEN FUR AUSRUSTUNG VON FASERMATERIALIEN 



Die vorliegende Erfindung beschreibt waBrige Dispersionen 
zur gleichzeitigen weichmachenden und hydrophilisierenden 
Ausrttstung von Pasennaterialien , die mindestens eine 
quaternare Verbindung mlt mindestens elnem langkettigen 
5 Alkylrest und ein Poiymerisat bzw. Copolymerisat auf Basis 
von Alkylacrylaten mit Alkylresten mlt mindestens U C- 
Atomen enthalten, ein Verfahren zu deren Herstellung und 
deren Verwendung. 

Die Vewendung von Copolymeren auf Basira von Alkylacrylaten 
10 2ur AusrUstung von Textilien ist langst bekannt (DE-AS 
1 119 609 und DE-PS 1 209 989). Der Griff der damit be- 
handelten Pasermaterialien wird gUnstig beeinfluflt. Aucti 
ist es'durch Variation der Monomeren und deren Mengenver- 
haitnisse im Copolymerisat durchaus mOgiich, andere Effekte 
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wle z.B* eine verrlngerte Kafiansclimutzung , zu erhalten. 

Der Stand der Technik hat aber bis heute noch keinen VTeg 
aufgezeigt, auf dieser Basis gleichzeitig einen angenehmen 
vreichen, flausclxigen Griff und eine verbesserte Hydro- 
5 philitat der ausgerUsteten Pasermaterialien, insbesondere 
von Baumwoll-Prottee-Waren, zu erzielen. 

Aufgabe dieser Erfindung war es deshalb, Mittel aufzu- 
finden, die diesen Mangel des Standes der Technik beheben. 

Erfindungsgemafi gelingt es nunmehr^ vrSfirige Dispersionen 
10 bereitzustellen, die gleichzeitig eine weichmachende und 
hydrophilisierende AusrQstung von Pasermaterialien be- 
wirken, venn die im Patent anspruch 1 nSher beschriebenen 
Bedingungen- eingehalten werden. In den ITnteransprttchen 
2 bis 10 verden detaillierte Einzelheiten der wafirigen 
15 Dispersionen unter Schutz gestellt. 

Die PatentansprUche 11 bis 17 beschreiben Verfahren zur 
Herstellung der erf indungsgemafien Dispersionen- Im Patent- 
anspruch 18 wird die Verwendung der waarigen Dispersionen 
bean sprue ht . 

20 Als Verfaindungen (1) wird mindestens eine quaternSre Ver- 
bindung mit mindestens einem langkettigen Alkylrest einge- 
setzt, Diese Verbindungen sind allgemein bekannt und haben 
als langkettigen Alkylrest mindestens einen gesattigten 
imd/oder ungesattigten Alkylrest mit mindestens 12, insbe- 

25 sondere 16 bis 22 C-Atomen. 

Als Beispiele seien Octadecylpxymethyl-Pyridiniumchlorid 
und Stearylamido-methyl-pyridiniumchlorid genannt. Be- 
senders geeignet sind aber als Verbindungen (1) quaternlre 
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Imidazolinlumderiyate und quaternare Ammoniumderivate. 
PUT die besonders geeigneten Verbindungen aeien als Bei- 
spiele nachfolgende aufgefOhrt: 

l-Stearinsaureamidoethyl-2-3tearyl-3-nietIxyl-iniidazolinium- 
5 methosulfat (Verbindung 1 a), 

l-Methyl-2-Talgfettsaureamido-ethylimidazoliniumiiiethosulf at 
(Verbindung lb), 

l-Hydroxyethyl-2-heptadecenyl-imidazolinitini-ethosulfat 
(Verbindung 1 c) , 

10 Dimethyl-distearyl-ammoniumchlorld (Verbindung 1 d) und 

Diaisaureisopropylester-diaethyl-aomonium-ethosulf at ( Ver- 
bindung 1 e) . 

Die verwendeten Mengen an Verbindungen (1) bewegen sich 
von 20 bis 70 g, insbesondere 30 bis 60 g auf 1000 g was- 
15 rige Dispersion. 

Als Verbindungen (2) kommen die bekannten Polymerisate 
bzw. Copolymerisate auf Basis von Alkylacrylaten mit Alkyl- 
resten mit mindestens 4 C-Atomen zur Anwendung. Die Alkyl- 
reste in diesen Verbindungen (2) weisen dabei vorzugsweise 
20 if bis 10, insbesondere * bis 8 C-Atome auf, Als Beispiele 
for derartige Basismonomere , die in Mengen von 60 bis 
100 Gew.?, bezogen auf das gesamte Polymerisat, in dem- 
selben enthalten sind, seien folgende genannt: 

2-Ethylhexylacrylat , 
25 Decylacrylat und vor allem 
Butylacrylat . 
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Homopolymere von Butylacrylat slnd besonders gut als Ver- 
bindungen (2) geeignet, v^hrend Ethylacrylat als Basis- 
monomer nlctit verwendbar ist, Neben den Alley lacrylatb^omo- 
polymeren sind aid Verblndungen (2) auch auf den ent- 
5 sprechenden Monomeren basierende Copolymerisate verwendbar • 

Als Comonomere seien ohne Anspructi auf Vollstandigkeit 
folgende genannt ( Jewells bezogen auf Summe der Monomeren): 

2-Hydroxyethyl- bzw. 3-Hydroxypropyl-(meth)acrylat (2 

bis 10 Ge\r.%) , Alkylmethacrylate mit mindestens 4 C-Atomen 

10 im Alkylrest (2 bis 20 Gevf.%), Ethylacrylat (1 bis 40 
Gew.?), (Meth)acrylsaure (1 bis 5 Gew.?), Amide Oder 
Methylolamide bzw. mit Alko&olen mit 1 bis 4 C-Atomen 
veretherte Methylolamide CC ,fl-ungesattigter CarbonsSuren 
Oder Gemische solcher Monomeren (0,5 bis 5 Gew,J5), Vinyl- 

15 acetat (2 bis 40 Gew. Sf) und Acrylnitrll (1 bis 10 Gew,S5). 

Diese Verblndungen (2) kommen in Form 30 bis 70%iger waa- 
riger Dispersionen in den Handel, wobei zur Herstellung 
der erfindungsgemaaen waflrigen Dispersionen 20 bis 80 g, 
insbesondere 20 bis 60 g Verblndungen (2), gerechnet als 
20 100%iges Pdlymerisat, zur Anwendung gelangen. 

Von Pall zu Pall, vor allem wenn relativ geringe Mengen 
an Verblndungen (1) zum Einsatz gelangen Oder wenn erhQhte 
Anforderungen an die Vertraglichfceit mit optischen Auf- 
hellern gestellt werden, ist es notwendig, neben den Ver- 
25 bindungen (1) noch einen zusatzlichen Emulgator bei der 
Herstellung der wasrigen Dispersionen einzusetzen, 
Als Emulgator en werden dabei die bekannten nicht-ionogenen 
und/oder von (1) verschiedenen kationaktiven Emulgatoren 
(3) verwendet* 
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Der Fachmann kennt die ethoxyllerten Pettalkohole, Fett- 
amide, Pettsauren, Alkylphenole und Pett amine bzw. deren 
Salze Oder die verwendeten z.B, quaternaren Ammoniumver- 
bindungen und wird keine Schwierigkeiten haben, diese 
5 Verbindungen entsprechend auszuwaiilen. Die Mengen an Emul- 
gator (3) kOnnen bis zu 100 Gew.%, bezogen auf Verbindung 
(2), betragen. 

Ein besonders angenehmer und weicher Griff der behandelten 
Fasermaterialien und vor allem eine merklich gesteigerte 

10 Hydrophilitat wird dann erhalten, wenn die wSflrige Disper- 
sion zusatzlich mindestens ein hydrophilisierend wirkendes 
Silikon enthait , und zwar in Mengen von 5 bis 70 g, ins- 
besondere 15 bis 55 g auf 1000 g waflrige Dispersion. Diese 
zusatzlich verwendeten Verbindungen (4) sind dem Pachmann 

15 ebenfalls bekannt. Im allgemeinen handelt es sich urn Di- 
methylpolysifoxane, die Epoxygruppen (a) und/oder Poly- 
ethoxy- bzw. Polypropoxy- bzw. Polyethoxy/Propoxy-Gruppen 
(b) eingebaut enthait en. 

Besonders geeignet sind solche Silikone, die im gleichen 
20 MolekUl die Gruppen (.a) und (b) aufweisen, Ein typischer 
Vertreter fUr die Verbindungen (4) ist UCARSIL® EPS (Union 
Carbide Corp.), Der Pachmann wird keine Schwierigkeiten 
haben, ahnliche verwendbare Verbindungen aufzufinden. 

Entscheidend fOr die Wirksamkeit der erf indungsgemasen, 
25 waBrigen Dispersionen ist, daB die Herstellung der Ver- 
bindungen (2). in Gegenwart der Verbindungen (1) und ge- 
gebenenfalls der Verbindungen (4) erfolgt. Gegenatand 
der Erfindung ist deshalb weiterhin ein Verfaftren zur 
Herstellung der erf indungsgemaBen wasrigen Dispersionen. 
30 Grundsatzlich ist die Herstellung solcher Dispersionen 
bekannt. Im allgemeinen wird .eine Monomerenemulslon be- 



WOW/M991 PCrff:mAK»391 



- 6 - 



reitet," die neben den Alkylacrylaten mit Alkylresten mit 
mindestens 4 C-Atomen und gegebenenf alls weiteren Comono- 
meren und eventuell dem Emulgator (3) die quaternare Ver- 
bindung mit mindestens einem langkettigen Alkylrest und 
5 bevorzugt auch die Verbindung (4) enthSlt. 

Die eigentlic&e Polymerisation wird nun in bekannter Weise 
vorgenommen. Selbstverstandlich kiSnneh der Monomeremulsion 
und/oder der fertigen wafirigen Dispersion noch weitere 
bekannte Textiltiilf smittel, insbesondere Weichmacher und/ 
10 Oder griffgebende Substanzen in geringer Menge zugesetzt 
werden, um die Eigenschaf ten der wafirigen Dispersion abzu- 
runden. 

Die erhaltenen wafirigen Dispersionen dienen zur weich- 
machenden und hydropliilisierenden AusrUstung von Faser- 
15 materialien aller Art, insbesondere von Frottee-VTaren, 

vor allem Baumwoll-Prottee-Waren, aber auch von Bettwaische. 

Dazu werden die Textilien mit Flotten, die 15 bis 80 g/1, 
insbesondere 20 bis 60 g/1 der wafirigen Dispersion, bezogen 
auf eine Dispersion mit einem Feststoffgetialt von ca. 
20 20 Gew.%, enthalten, in bekannter tfeise behandelt-," wodurch 
eine Auflage von etwa 0,3 bis 3 % Festsubstanz auf dem 
Pasermaterial resultiert. Durch kurze Nachkondensation 
kann dabei die Hydrophilitat noch gesteigert werden. 

Es ist aberraschend, dafi es auf diese einfache Art und 
25 Weise gelingt, einen weichen, flauschigen Griff und gleich- 
zeitig eine gute bis hervorragende Hydrophilitat der aus- 
gerttsteten Materialien zu erhalten, nachdem durch einf aches 
Wischen der Verbindungen (1) und (2) (siehe auch nachfol- 
gende Beispiele) ein solcher Kombinationsef f ekt nicht 
30 erreichbar ist. 
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Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele naher 
beschrieben, wobei Teile =» Gewichtsteile und % = Ge- 
wichtsprozent sind. 

Beigplel 1 

5 A) Eine Voremulsion wird dxirch Vorlegen und Auf schmelzen 
bei 80 bis 90°C aus 37,5 Teilen l-Methyl-2-Talgfettsaure- 
amido-ethyl-imidazolinmethosulfat und 20 Teilen des Acetats 
eines ethoxylierten C-lS-Pettamins (insgesamt 10 EO-Gruppen 
je Mol) als zusatzlicher Emulgator und nachf olgender Zugabe 
10 von 550 Teilen 90°C heiBem Wasser, abkUhlen auf 40^C und 
weiterer Zugabe von 2,5 Teilen Phosphorsaure (pH 5 bis 
6), 60 Teilen Butylacrylat und 45 Teilen UCARSI# EPS 
unter RtUiren hergestellt. 

Zur Polymerisation werden 100 Teile Wasser und 3 Teile 
15 des obengenannten Emulgators vorgelegt , mit 0,2 Teilen 
Phosphorsaure auf einen pH-Wert von 4 eingestellt und 
100 Teile der wie oben beschrieben bereiteten Voremulsion 
zugegeben. Das Gemisch wird nunmehr auf 60^C erwarmt und 
rait 3 Teilen Natriumpersulf atlOsung (255!ig) und 2 Teilen 
20 Rongalit C-LOsung (10S5ig) geimpft, Unter Zulauf des rest- 
lichen Monomerengemisches erfolgt bei 65 bis 70°C die 
Polymerisation wahrend 1 Stunde, wobei gleichzeitig konti- 
nuierlich 3 Teile der Natriumpersulf atlOsung und 8 Teile 
der® Rongalit C-Lflsung (BASF) zugegeben werden. An- 
25 schlieSend werden nochmals 2 Teile Natriumpersulf atieSsung 
und 2 Teile Rongalit C-L5sung nachgesetzt und der Ansatz 
1 Stunde bei 65 bis 70^0 nachgerOhrt. 



30 



Abschlieflend wird durch Zugabe eines Gemisches aus 0,5 g 
tert .-Butylhydroperoxid und 0,5 g des obengenannten Emul- 
gators (50%ig in Wasser) der Restraonomergehalt auf unter 
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0,2 % gesenkt. 

Bel 50^C wird danacti mit 6 Tellen Triethanolamin auf einen 
pH-Wert von 6 bis 7 eingestellt und abachliefiend das Pro- 
dukt in befcannter Weise filtriert* Es wird eine gut kaite- 
5 bestandige, stabile wSfirige Dispersion erhalten. 

B) Zur Herstellung der wafirigen Dispersion B wird in 
gleicher Weise wie oben gearbeitet, wobei jedoch in Ab- 
wesenlieit von UCARSIL® EPS polymerisiert wird. 

C) Wie Dispersion B) , wobei aber 45 Teile UCARSIL® EPS 
10 abschliefiend kalt eingertihrt werden. 

D) Zum Vergleich wird die unter A) bescliriebene Arbeits- 
weise in gleicher Weise in Abwes.enheit der Verbindung 
(lb) und des UCARSIL® EPS durcHgef tUirt . DafQr werden 
aber nach erfolgter Polymerisation 37,5 Teile der Verbin- 

15 dung (lb) kalt eingertllirt . 

Mit 40 g/1 der wie oben beschrieben hergestellten wafirigen 
Dispersionen A) bis D) wird eine scliwere Baumwoll-Prottee- 
Ware (450 g/m ) durch Eintauchen in die Plotte, Abquetschen 
auf 110 % Plottenaufnahme und Trocknen wahrend 15 Minuten 
20 bei 120°C ausgerttstet ( Pestatof f auf lage ca, 1 %) . 



Das ausgertlstete Material weist folgende Effekte auf: 
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waarige Dispersion Griff Hydrophllitat 

A ) ++( + ) +++ 

) erfindungs- 
B ) +++ + 

5 ) gemaa 

C ) . + +++ 

D ) Vergleich +(-) 



Legende 
Griff 

10 +++ sehr weicher, flauschiger Griff 
++ weicher, flauschiger Griff 

+ weicher Griff 

+- masig weicher Griff 

kein Weichgriffef f ekt 



15 Hydrophllitat 

+++ ausgezeichnet hydrophil 

sehr gut hydrophil 
+ gut hydrophil 

+- .maaig hydrophil 
20 - nicht hydrophil (hydrophob) 

Die vorstehenden Ergebnisse machen deutlich, daB nur durch 




PCT/EP87/00391 ^ 



WO 88/00991 



- 10 ^ 



10 



die erf.indungsgemaBen wafirigen Disperslonen glelchzeitig 
eia weicher, angenefuner Griff und eine gute bis sehr gate 
Hydrophilitat erhalten werden, 

Beispiel 2 

Das Beispiel 1 wird in gleicher Weise wiederholt, wobei 
aber als quatemare Verbindimg mit mindestehs einem lang- 
kettigen Alkylrest die Verbindung (1 d) ziim Einsatz komiiit, 
Der mit den entsprechend Beispiel 1 hergestellten wa&rigen 
Plotten ausgerttstete Baumwoll-Prottee zeigt nunmehr fol- 
gende Effekte: 

WaUrige Dispersion Griff Hydrophilitat 



A ) ++ ++ 

) erfindungs- 
B ) + 

) gemafi 

C ) + ++ 

D ) Vergleich +(-) 



Beispiel 3 



Ans telle der in Beispiel 1 verwendeten Verbindung (lb) 
vrird in diesem Beispiel unter Verwendung der. Verbindung 
(1 e) entsprechend B) eine wafirige Dispersion hergestellt, 
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wobel zusaitzllch gleich zu Beglnn 50 Telle Glycerlnmono- 
isoatearat mit aufgeschmolzen werden und dafOr die Heia- 
wassermenge auf 740 Telle erhOht wlrd. Die mit dieser 
Dispersion B) ausgerUstete Baumwoll-Prottee-Ware weist 
5 ebenfalls einen weichen, flauschigen Griff und eine gute 
bis sehr gute Hydrophilit^t auf. 

Beispiel 4 

In gleicher VTeise vrie im Beispiel 1 beschrieben wird unter 
Verwendung von 40 g einea Emulgator-Gemisches aus 

10 250 Teilen Rezinolsaurepolyglykolester (durchschnittlich 
12 Ethylenoxideinheiten) , 
200 Teilen Stearylaminethoxylat (durclxschnittlich 
8 Ethylenoxideinheiten) und 
6 Teilen: Eisessig 
15 unter Verwendung einer Mischung aus 

40 Teilen Butylacrylat , 

10 Teilen 2-Ethylhexylacrylat und 

10 Teilen Vinylacetat 

eine Monomeremulsion bereitet und dann wie im Beispiel 
20 1 unter A) beschrieben, die waflrige Dispersion hergestellt, 
die mit optischen Aufhellern vertraglich ist. 

Unter Verwendung von 35 g/1 dieser wafirigen Dispersion 

2 

wird eine leichte Baumwoll-Prottee-Handtuchware (240 g/m ) 
durch Eintauchen in die Flotte, Abquetschen auf 100 % 
25 Plottenaufnahme und Trocknen wahrend 10 iMinuten bei 120^0 
ausgertlstet . Die so behandelte Ware zeigt einen sehr 
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weichen, flauschigea Griff und ist auch durcli elne be- 
sonders gute Hydrophilitat charakterisiert. 

Beiapiel 5 



In gleicher Weise wie im Beispiel 4 wird unter VeiTwendung 
5 des nachfolgend genannten Monomergemisclies eine Monomer- 
emulsion hergestellt und dann wie besclirieben, die vraBrige 
Dispersion bereitet: 

40 Teile Butylacrylat , 

5 Teile n-Decylacrylat , 

10 8 Teile Acrylnitril und 

2 Teile N-KTethylolacrylamid* 

Wird die in Beispiel 4 bescHriebene Prottee-¥are in 
gleicher Weise unter Verwendung von 50 g/1 dieser Disper- 
sion ausgertistet, so werden Shnlicii gute Effekte erhalten. 



15 Beispiel 6 

Das Beispiel 3 wird wiederholt, wobei aber in Abwesenheit 
des dort verwendeten Acetats eines ethoxylierten C-16-Pett- 
amins (durchschnittlich 10 Ethyl enoxidgruppen) gearbeitet 
wird. 



20 Die dabei hergestellte wasrige Dispersion ist etwas 

schlechter filtrierbar, kann aber ebenfalls sehr gut zur 
Ausrtlstung der verschiedensten Prottee-tfaren herangezogen 
wer den . 



# 
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PatentansprQche 



1. Waarige Dispersion zur gleichzeitigen weichmachenden 
und hydrophilisierenden AusrUstung von Pasermaterialien 
enthaltend 

(1) mindestens eine quaternare Verbindung mit mindestens 
5 einem langkettigen Alkylrest, . 

(2) ein Polymerisat bzw, Copolymerisat auf Basis von 
Alkylacrylaten mit Alkylresten mit mindestens 4 
C-Atomen, 

(3) gegebenenfalls zusatzlich einen von (1) verschiede- 
10 nen "fimulgator und 

(4) gegebenenfalls ein hydrophilisierendes Silikon. 

2. waflrige Dispersion nach Patentanspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB als Verbindung (1) quaternare Verbin- 
dungen mit mindestens einem gesattigten und/oder unge- 

15 sattigten Alkylrest mit mindestens 12 C-Atomen enthalten 
sind. 

3. wasrige Dispersion nach den PatentansprUchen 1 und 
2, dadurch gekennzeichnet , daS als Verbindung (1) 
quaternare Imidazoliniumderivate enthalten sind. 

20 4- wasrige Dispersion nach den PatentansprUchen 1 und 
2, dadurch gekennzeichnet, dafl als Verbindungen (1) 
quaternare Ammoniumderivate enthalten sind. 



5. waBrige Dispersion nach den PatentansprUchen 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet, daB das griff bildende (Co-)- 
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Polymerisat (2) auf Alkylacrylaten mit Alfcylre3ten 
von f bis 10, insbesondere 4 bis 8 C-Atomen als Basis- 
monomer aufgebaut ist. 

6. wasrlge Dispersion nach den Patentansprtlchen 1 bis 
5 5, dadurch. gekennzeichnet , daB 20 bis 70 g Verbindiing 
(1), 20 bis 80 g Verbindung (2) und gegebenenfalls 
bis zu 100 Gew.^ bezogen auf Verbindung (2) an Emulgator 

(3) auf 1000 g w^firige Dispersion enthalten sind. 

waarige Dispersion nach den Patentansprtlchen 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet ». dafl als Verbindung (4) 
mlndestens ein hydro philisierendes Dimethylpolysiloxan 
enthalten ist. 

wasrige Dispersion nach Patentanspruch 7r dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Verbindung (4) Epoxygruppen und/ 
Oder Polyethoxy- bzvr. Polypropoxy- bzvr. Polyethoxy/pro- 
poxy-Gruppen enthait. 

9. wafirige Dispersion nach den PatentansprUchen 7 und 

8, dadurch gekennzeichnet, daB 5 bis 70 g Verbindung 

(4) auf 1000 g waBrige Dispersion enthalten sind. 

20 10. waflrige Dispersion nach den PatentansprUchen 1 bis 

9, dadurch gekennzeichnet, da& weiterhin Ubliche 
Textilhilfsmittel enthalten sind. 

11. Verfahren zur Herstellung von waarigen Dispersionen 
nach den Patentansprttchen 1 bis 10, dadurch gekenn- 
25 zeichnet, daB in Gegenvrart mindestens einer quatemaren 
Verbindung mit mindestens einem langkettigen Alkylrest 
(1), gegebenenfallai einem ttblichen nicht-lonogenen 
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und/oder von (1) verschiedenen kationaktiven Emulgator 
(3) und gegebenenfalls mindestens einem hydrophili- 
sierenden Sillkon (4) in ttblicher Weise Polymerisate 
bzw, Copolymerisate (2) auf Basis von Alkylacrylaten 
5 mit Alkylresten mit mindestens 4 C-Atomen hergestellt 
werden . 

12. Verfahren nach Patentanspruch 11, dadurch gekennzeich- 
net, dae die (Co) polymerisate (2) in Gegenwart quater- 
narer Verbindungen mit mindestens einem gesattigten 

10 und/oder ungesattigten Alkylrest mit mindestens 12 

C-Atomen hergestellt werden. 

13. Verfahren nach den Patentansprttchen 11 und 12, dadurch 
gekennzeichnet , dafl die (Co) polymerisate (2) in Gegen- 
wart von quatemaren Imidazoliniumderivaten als Ver- 

15 bindung (1) hergestellt werden. 

14. Verfahren nach den Patentansprttchen 11 und 12, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die (Co) polymerisate (2) in Gegen- 
wart von quaternaren Ammoniumderivaten als Verbindung (1) 
hergestellt werden. 

20 15. Verfahren nach den Patentansprttchen 11 bis 14, dadurch 
• gekennzeichnet, dafl zur Herstellung der (Co) -Poly- 
merisate (2) Alkylacrylate mit Alkylresten von 4 bis 
10, insbesondere 4 bis 8 C-Atomen als Basismonomere 
eingesetzt werden. 

25 16. Verfahren zur Herstellung der waarigen Dispersionen 
nach den Patentansprttchen 11 bis 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die (Co) polymerisate (2) in Gegenwart 
von 20 bis 70 g Verbindungen (1), gegebenenfalls bis 
zu 100 Gew.JK, bezogen auf Verbindungen (2), an Emul- 
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gatoren (3) und gegebenenfalls 5 bis 70 g an Ver- 
bindtingen (4), jeweila bezogen auf 1000 g wafiriger 
Dispersion, dtirch. Polymerisation von 20 bis 80 g Mono- 
mere, wobei als Basismonomer Alkylacrylate mit 
5 Alkylresten von 4 bis 10, insbesondere 4 bis 8 C-Atomen 

eingesetzt werden, Iiergestellt werden. 

17. Verfahren nach. den PatentansprQchen 11 bis 16, dadtirch 
gekennzeichnet , dafl als Comonomere Vinylacetat, Acryl- 
nitril, N-Methylolacrylamid, gegebenenfalls verethert 
0 mit Alkoholen mit 1 bis H C-Atomen, in Mengen von 

0,5 bis 40 Gew.?, bezogen auf die Summe der einge- 
setzten, polymerisierbaren Monomeren, eingesetzt 
werden. 



15 



18. 



Vervrendung der waflrigen Dispersion nach den Patentan- 
sprtichen 1 bis 10 zur vreichmacHenden und hydropliilen 
Ausrttstung von Baumwoll-Prottee-ffare. 
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